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ABSTRACT : 

PURPOSE: To prevent the unequal treatments in the above treatment 
for a 

synthetic resin molding, such as side protector, for automobiles by 
fitting and 

tentatively stopping a soft liquid absorptive padding into a recessed 
part , 

hanging the molding and subjecting the molding with a treating 
liquid, then 

removing the padding after the treatment . 

CONSTITUTION: The padding 2 made of foamed urethane is fitted into 
a recess 

11 having a central rectangular hole 12 of the side protector. The 
padding 2 

is fixed by detaining a pair of projecting parts 31, 31 of a U-shaped 
metallic 

wire 3 into the round holes 13, 13 of the recess 11. A hook F is set 
in the 

hooking hole 14 of this protector 1 to hang the protector. The 
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protector is 

treated by the vapor of trichloroethane in a treating chamber. The 
flowing 

trichloroethane is absorbed by the liquid absorbency of the padding 2 
in such a 

case. This foamed urethane resin is set at about 20 expansion times, 
about 

0.08 density, about 25%/LD 30 hardness and about 20% permanent 
compression 

strain. The padding 2 is removed after the treatment and the side 

protector is 

dried. 
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